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1. 

1.1 

1.2 
1.4 

1.5 



Depositante(71): / 
Nome: NATURA COSMIETICOS S.A. 

Oualificacao: SOCIEDADE BRASILHRA 1.3/ CCaCPF: 71.673.990/0001-77 ^ 

Endere§o con5)leto: RUA AMADOR BUENO 491 SANTO AlOlARO, 04752-900 SAO 
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Telefone: fl continua em folba anex a 
FAX: : !=i 



2 I^aturcza* 

2.1Inven5So' □ 2.1.1. Certificado de Adigao □ 2.2 Modelo de UtiUdade 



Escreva, obrigatoriamente e por extenso, 



. a Natureza desejada: Patente 4e Invengao 



3. Titulo da Invengao, do Modelo de UtiUdade ou do Certificado de Adi(ao (54): 
"COMPOSigAO COSM^TICA S6UDA" j/ 



\ I continua em folha anexa 
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6. i^ Prioridade - o depositante reivindica a(s) seguinte(s) prioridade(s): \ 



Pafs ou CKTganiza^So de orlgem 



Numero do dep6sito 



Data do dep6sito 
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n continua em folha anexa 
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I I I continua em folha anexa 
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Relatorio Descritivo da Patente de lnven9ao para "COMPOSI- 
QAO COSMETICA S6LIDA". / q<^ 
Campo da Invenpao ^ / . 

A presente inven9ao refe/e-se a composipSes cosmeticas soli- 
.5 das para apllcagao como, por exempio, batom, blush, sombra, base em 
bastao, protetores labiais (com ou sem cor), desodorantes, perfumes e ou- 
tras. 

Antecedentes da Invenpao 

Muitas sao as composigdes cosmeticas usadas para colorir e 
10 proteger os labios, olhos, faces, etc. 

No que refere-se aos batons, por exempio, aqueles atualmente 
utilizados sao composigdes cosmeticas contendo agentes estruturais tais 
como as ceras, que sao os produtos tradicionalmente utilizados pelas cbp- 
sumidoras. Estes produtos, todavia, sao pesados \k que quando aplicados 
15 nos labios eles sao percebidos pois formam um filme de cor transluclda, 
sem cobertura perfeita e intensa, ja na primeira aplicagao. 

Outros tipos de batons que utilizam misturas com agentes es- 
truturais lineares apresentam uma espalhabilidade nao satisfatoria, sentln- 
do-se o atrito ao deslizar o bastao sobre os labios. 
20 Como e sabido, os batons sao uma mistura complexa de soli- 

dos, seml-solidos e liquidos, como as ceras e emolientes que, muitas vezes, 
com o passar do tempo, exudam e sofrem oxidagao, tomando a aparencia e 
o odor de tal produto nao satisfat6rios. 

Ja batons com alta concentragao de emolientes, apresentam 
25 como problemas; o fato de que escorrem nos vincos dos labios para cima e 
para baixo alem do que possuem baixa fixapao. 

Muitos desteS problemas relacionados com ma fixapao do pro- 
duto e sua sensagao desagradavel na pele tambem ocorrem com outras 
formas de apresentagao de composigdes cosmeticas solidas tais como 
30 blushes, sombras, bases em bastao, desodorantes e semelhantes. 

E, portanto, um objetivo da presente invengao prover uma com- 
posigao cosm§tica solida que possa ser aplicada na forma de uma bala ou 



bastao e que possa propiclar a usuraria ou usuarlo a sensagao de nao estar 
usando produto. 
Sumario da jnvantpan 

A presents invengao refere-se a uma composi9ao cosm6tlca 
5 s6lida compreendendo. conx) agente de estrutura, uma combinagao consls- 
tindo em urn polfmero de cadela linear saturada e urn agente aglutinante 
para aquele polfmero. 
Breve Descripao dos Desanhns 

As figuras 1 e 2 mostram Imagens comparativas da composlgao 
0 cosmetica da invengao com composifoes conhecidas captadas com 
scanner de amostras ensaiadas (em replicata) por desllzamento em maqul- 
na universal de ensaios. 

A figura 3 mostra Imagens obtldas por estereomicroscopia das 
amostras ensaiadas por desllzamento controlado com aumento aproximado 
5 de 30 vezes. 

a figura 4 apresenta uma imagem obtlda por microscopla 6ti- 
ca de transmlssao sobre o Vltro-Skin™ de uma amostra analisada com au- 
mento aproximado de 100 vezes. 

As figuras 5 a 9 contem imagens de Micrografias eletrdnlcas de 
yarredura de v^rias amostras analisadas. 
Descripao Detalhada da Inven^ an ^ 

As presentee inventoras desenvolveram uma nova composlpao 
cosm6tica cuja inova^ao esta na obten9ao de uma estrutura riglda, moldavel 
e est^vel, e que e obtida atrav6sfida utlllza^ao de uma combinagao de dole 
agentes estruturais, a saberf unni polfmero com estrutura especffica e urt 
aglutinante. 

Esta estrutura riglda, moldavel e estavel e composta por urn hi- 
drocarboneto. alifatico. de cadela linear com proprledades estruturais, e 
mals especiflcamente urn polfmero. Este polfmero 6 obtido por urn processo 
de polimeriza9ao controlado de fomia a garantir que a sua cadela seja to- 
talmente linear, nao existindo ramiflca^oes na cadela polimerlca. 

Urn polfmero especlalmente utfl para a presente mven9ao 6 o' 



polietileno totalmente saturado e com peso molecular entre 300 e 700 e, 
com mais preferencia, um polietileno linear saturado de peso molecular de 
aproximadamente 400. 

Juntamente com o poli'mero linear saturado acima mencionado, 
5 a composigao cosmetica sollda da Invengao compreende um agente agluti- 
nante para aquele polfmero. Para que a estrutura resultante possua uma 
fomna estdvel 6 necess6ria a utillzagao de tal agente aglutinante, que com- 
binado ao dito poli'mero proporclona a moldabilidade que se deseja, como por 
exempio, o formato de uma bala em bastao estavel. Este agente aglutinante e 
10 um glicen'deo, formado por esteres de glicerila e dcido berrenico. e preferencl- 
almente o triglicerfdeo de acido bem§nlco, conheddo com Triberrenina. 

Deve ser destacado que alguns agentes aglutlnantes utillzados 
em composigoes cosm§ticas e mais particulamiente em batons, sao mistu- 
ras contendo ben-enato de. glicerila e diberrenato de glicerila. que deixam a 
15 composi9ao instdvel, ceras de polietileno, que deixam a chamada bala do 
batom com uma consistSncIa mole e esteres como o citrate de trilsoestearo- 
fla, que proporcionam uma sensagao oleosa nos labios. 

A Triberrenina pode ser utilizada em composifoes cosmetioas 
como agente condicionador da pele oclusivo, agente suspensor, formador 
20 de gSis e como intensificador de brilho. Quando usada na presente inven- 
gao sua fungao 6 estrutural e como agente aglutinante de um polfmero to- 
talmente linear e saturado. 

Assim, 6 obtida uma composigSo cosmetica estdvel com apenas 
^^dois agentes de estrutura, n§o sendo adicionados qualquer tipo de ce'ra ml- 
25 neral, vegetal e animal, mais especificamente ceras naturals, ou 6leos, o ' 
que tomaria o produto "mais pesado". 

O polfmero linear saturado e normalmente utilizado em uma fai- 
xa de 2 a 20%, em peso, com base no peso , total da composigao. Ja o 
agente aglutinante e vantajosamente empregado em uma proporgao varian- 
30 do de 3 a 15%, em peso, tambem com base no peso total da composigao. 

Por sua estrutura ser predominantemente composta por um 
agente estrutural de cadeia totalmente linear e saturada, a composipao pos- 
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sui uma textura ultrafina e promove a sensagao de ausencia de produtos 
nos labios. porque combina agentes estruturais extremamente leves e con- 
fortaveis que podem ser utilizados com emolientes nao oleosos, definindo a 
chamada sensagao de "segunda pele". 
5 Alem dos componentes estruturais acima citados a composi9ao 

da invengao cont§m outros componentes usualmente empregados em com- 
posi9oes cosmeticas deste tipo e que nao sao determinantes para os objeti- 
vos da inven9ao. A composigao pode conter, por exempio, agentes formado- 
res de filme que proporcionam um aumento na fixagao do produto e, no caso 
10 dos batons, ajudam a impedir o escorrimento para os vincos superiores e 
inferiores dos labios. Por exempio, a adigao do dcido dilinoleico fluoroaicool 
dimeticonol que e um formador de filme, promove a desaeragao do produto 
na fabrica9ao o que 6 uma vantagem tdcnica adiclonal. 

Tambem podem ser utilizados compostos que inibem caractens- 

15 ticas oleosas da composi9ao tais como poliisobuteno hidrogenado e isono- 
nanoato de isononil, al^m de compostos que proporcionam beneficlos de 
tratamento, como a manuten9ao da hidrata9ao da pele e agao anti-radicais 
livres. Exemplos de tais compostos incluem esferas de biopolfmeros mari- 
nhos e vltarhina E, respectivamente. 

20 Especificamente quando formulada como batom, a composi9ao 

cosmetica solida da inven9ao pode incluir compostos como o fenlletil dimeti- 
cona que promove a obten9ao de luminosidade nos labios, bem como Incluir 
dispersoes mofdas em citrate de trilsoestearolla com os pigmentos com ta- 
manhofde partfcula reduzido que pr&porcionam 'um aumento na intensidade 

25 dd 'cor do produto. - i/. 

'tPodem ainda ser adiclonados filtros sol^res qufmicos e ffsicos 
em quantidade suficiente para que permita uma medida de fator de prote9ao 
solar (FPS) adequada para o uso final. No caso de batom, e desejavel que 
OS filtros solares estejam em quantidade suficiente para prover um fator de 

30 prote9ao solar de no mfnimo 15. 

Em uma concretiza9ao preferlda da inven9ao, a composl9ao 
cosmetica compreende pelo menos dels agentes formadores de filme, mais 



especificamente o trimetllsiloxisilicato dissolvido em ciclometicona e acido 
dilinoleico fluoro^lcool dimeticonol, o que garante a boa duragao do produto, 
bem como aumenta fixagao da composigao sem escorrimento para areas 
vizinhas, quer seja dos olhos, labios, etc. O acido dilinoleico fluorodlcool 
dimeticonol, como e um composto que apresenta a propriedade de diminuir 
a tensao superficial, elimina a etapa de desaera9ao da composlgao, durante 
o seu processo de fabricagao e/ou envase. 

Como desmoldante e utilizada uma mistura de oleo de silicone e 
polilsobuteno, mais especificamente polidimetilsiloxano e poliisobuteno hi- 
drogenado, que proporcionam um brilho acetinado na aparencia da bala, 
apos o processo de acabamento no envase do produto, para dar a aparen- 
cia que o consumidor aprecia. 

Uma composigao preparada com os agentes estruturais de 
acordo com a presente fnvenpao apresenta varias caracterfsticas aperfeipo- 
adas em relagao a composigoes anaiogas do estado da tecnica, a saber: 

• possui uma texture ultrafina que promove a sensagao de ausen- 
cia de produto apos aplicapao, quer seja nos lAbios, face, olhos, etc., nao 
delxando sensagao oleosa ou pesada; 

• 6 uma composigao formadora de um filme homogeneo, extre- 
mamente leve e confort^vel; 

• prove o deslizamento do produto, de forma intense, sem atrlto 
na aplicagao; 

• tambem propicia deposito de cor de forma intense na primeira 
aplicapao, quando utilizada em produtos petra a maquiagem; 

• apresenta alto fndice de refragao, proporcibnando luminosidade; 

• alta durabllidade. 

• nao 6 constitufda por componentes toxicos e Irritantes. 

As tabelas de 1 a 4 ilustram exemplos de composigoes formula- 
das de acordo com concretizagoes preferidas da invengao, indicando seus 
componentes preferencials e faixas quantitativas apropriadas de acordo 
com OS usos finals pretendidos. Todas as concentragoes indicadas sao de- 
finidas como percentagem em peso com base no peso total da composipao: 
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TABELA 1 : Composicao de Batom 


* 


> 

• i » 


Componentes 


Fungao 


Concentragao (%) 


Feniletil Dimeticona 


Agente de brilho 


8a 15 


Ciclometicona/Trimetilsiloxisilicato 


Formador de filme 


3a 10 


Poliisobuteno Hidrogenado 


Emoliente 


10 a 20 


Propilparabeno 


Conservante 


0,01 a 0,10 


Hidr6xi Butil Tolueno 


Antioxidante 


0,01 a 0,10 


Triberrenina 


Agente aglutinante 


3a 15 


Polietileno 


Agente de estrutura 


2 a. 20 


Isononil Isonanoato 


Vefculo 


1 n a "30 
1 U cl Ou 


Acido dilinol^ico fluorodlcooi dime- 
ticonol 


Formador filmo a 

■ i ■ iwwiwi Mill IV C 

Desaerador 


1 d O 


Dioxido de Titanio 


Filtro Solar 


0.1 a 2 


Octilmetoxiccinamato 


Flltro Solar 


2 a 5 


Benzofenona 3 


Filtro Solar 


1 a3 


Ativo 


H id rata nt A 


u,ui a 1 


Pigmentos (organicos, inorganicos, 
lacas e mica). 


Anentp^^ Ha nnr 


lo a 


Citrate de Triisoestearofia 


Emoliente 


5 a 20 


Vitamina E 


Anti-radlcais livres 


0,1 a 1 


Essencia 


Perfume 


0,1 a 1 


Tabela 2: ComDOsicao de Batom Rrilho moldado em Rote 




Componentes 


Fun^ao 


Concentragao (%) 


Malato de Diisoestearila 


Emoliente 


15 a 25 


Citrate de Triisoestearona 


Vefculo 


20 a 40 


Copolfmero PVP/eicosano 


Formador de filme 


3a7 


Propilparabeno 


Conservante 


0,01 a 0.10 


Hidrdxl BUtil Tolueno 


Antioxidante 


0,01 i 0,10 


Triberrenina ^. . 


Agente aglutinante 


3 a 15 * 


Polietileno ^ , 


Agente de estrutura . 


2 a 20 


Octilmetoxiccinamato., | 


Filtro Solar ; 


2 a 5, 


Benzofenona 3 1 


Filtro Solar 


1 a3 


Ativo 


Hidratante ( 


}.01 a 1 


Pigmentos (organicos, inorganicos, > 
lacas e mica) 


\gentes de cor 


t a 15 


Vitamina E y 


\nti-radicais livres ( 


),1 a1 


Essencia 


^erfume ( 


),1 a1 



Tabela 3: Composiya o de Protetor Labial com Fator de Proteqao Solar FPS 30 



Componentes 


Fungao 


Concentragdo (% 


Dicapril Carbonate 


Veiculo 


35 a 55 


Manteiga de Karite 


Emoliente 


1 a6 


Copolfmero PVP/eicosano 


Formador de filme 


2a5 


Metilparabeno 


Conservante 


0.01 a 0,20 


Propilparabeno 


Conservante 


0,01 a 0,10 


Hidroxi Butil Tolueno 


Antioxidante 


0,01 a 0,10 


Triberrenina 


Agente aglutinante 


3a 15 


Polietileno 


Agente de estrutura 


2 a 20 


Octilmetoxiccinamato 


Filtro Solar 


5 a 10 


Benzofenona 3 


Filtro Solar 


3a6 


Butil Metoxi Dibenzoil Metano 


Filtro Solar 


2a5 


Octil Triazona 


Filtro Solar 


2a5 


Vitamina E 


Anti-radicals livres 


0,1 a1 


Essencia 


Perfume 


0,1 a1 


Tabela 4: Composi9ao de Base em Bastao 


FORMULA DE BASE EM BASTAO 


Componentes 


FungSo 


Concentra9ao (%) 


Isoestearato de Trigllcerol-4 


Emoliente 


0,1 a 2 


Dicapril Carbonate 


Vefculo 


15 a 25 


Poliisobuteno HIdrogenado 


Emoliente 


5a 15 


Estearll Dimeticona 


Formador de filme 


2'a8 


Elastdmero de Silicone ?^ 


Modiflcador de sensorial 


2a7 1 


Ciclometicona 


Eriioliente 


2 a 10 


Nailon 12 


M6dificador de sensorial 


0,5 a 3 


Taico Micronizado 


Absorvedor ; 


2 a 10 


Amido Modiflcado 


Modificador de sensorial i 


5a 15 


Microesferas de Silica 


Absorvedor 


1 as 


Misturas de Consen/antes 


Consen/ante ( 


3,01 a 0,50 


Metilparabeno 


Conservante ( 


).01 a 0,20 




Tabela 4 : (Continua9ao) 



F6RMULA OE BASE EM BASTAO 



Componentes 


Funpao 


wwi 1 veil May clO \/0j 


Propiiparabeno 


Conservante 


0,01 a 0.10 


niaroxi dutiI Tolueno 


Antioxidante 


0,01 a 0,10 


Triberrenfna 


Agente aglutinante 


3a 15 


Moiietileno 


Agente de estrutura 


2 a 20 


Butil Metoxi Dibenzoil Metano 


Filtro Solar 


2 a 5 


Dioxido de Titanio 


Filtro Solar 


10a15 


Ativo 


Hidratante 


0,01 a 1 


Pigmentos (organicos, inorga- 
nicos, lacas e mica) 


Agentes de cor 


2 a 12 


Vitamina E 


Anti-radlcais livres 


0,1 a 1 


Essencia 


Pesrfume 


0,01 a 1 


Exemplos 





Uma composipao de batom tal como descrita na Tabela 1 acima 
foi submetida a uma pesquisa. onde o produto foi testado por 120 voluntd- 
rias, durante 7 dias, com uma freqOSncIa de use em tomo de 8,8 vezes. Se- 
guem algumas consideragoes. onde os valores sao medias em escala de 
concordancia com no mdximo 5 pontes: 

• 4,8 pontes - cobre os l^bios de forma homogenea; 

• 4,6 pontos - colore os labios na primeira aplica^ao; 

• 4,7 pontos - desliza nos labios, transmltindo uma sensagao 
gostosa de suavidade: 

•r 4,4 pontos - textura ^^leve como uma pluma; 

V, 4,4 pontos - nao escorre / n§o borra: 

• 4,4 pontos - nao fern sua cor alterada, durante o uso; 

• 4,5 pontos - tern uma emoliencia diferenciada, cremosa e ao 
mesmo tempo mais leve; 

• 4,4 pontos - deixa meus labios protegldos; 

• 4,4 pontos - delxa meus labios hidratados; 
Exemolo Comparativ/n- 
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Onze batons terminados foram analisados nos laboratorios da 
Universidade de Campinas - UNiCAMP e da Universidade de Sao Paulo - 
USP - Sao Paulo, Brasil, por Joekes, Nogueira e Cassiola sendo as amos- 
tras classificadas como a seguin 

cinco embalagens contendo composigdes ]& conhecidas do es- 
tado da tunica nas seguintes op96es de cores : vinho metdlico identificado 
pelo nome comercial de ^luard, marrom metalico identificado pelo nome 
comercial de Dali, vermelho identificado pelo nome comercial de Piano, dou- 
rado identificado pelo nome comercial de Techno, rosa metalico identificado 
como "sem rotulo". 

cinco embalagens compreendendo composigdes de acordo com 
a presente invengao tal como descrita na Tabela 1 nas seguintes oppoes de 
cores : vinho metalico identificado. pelo nome comercial de Georgete, mar- 
rom metalico identificado pelo nome comercial de Cetim, vermelho Identifi- 
cado pelo nome comercial de Mousseline, dourado Identificado pelo nome 
comercial Organza, rosa metdlico Identificado como Cashmere. 

uma amostra da mat^rla-prima polietileno de cadeia linear satu- 
rada identiflcada como 'MP em bala'. 

Alem dos batons terminados acima tambem foram analisados: 

uma amostra rotulada 'Bala do batom novo' que 6 uma composi- 
9ao base para os batons preparados de acordo com a invengao 

uma amostra rotulada como 'Bala do batom velho' que d uma 
composipSo base para os batons do estado da t^cnica. 
Tabela 5 - "Composigao para Batom de fdrmula tradicional" 



' Componentes 


Fungao /• 


Concentrapao (%) 


6leo de Ricino 


Vei'culo 


10 a 50 


Cer& de Carnauba 


Agente de estrutura 


1 a 5, 


Cera de Candelila 


Agente de estrutura 


5 a 10 


Cera de Abeiha 


Agente de estrutura 


1 a6 


Cera de Ozoquerita 


Agente de estrutura 


0,1 a 1,5 


Ceresina 


Agente de estrutura 


1 a5 


6leo de Rfcino Hidrogenado 


Emoliente 


0,1 a 3 
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Tabela 5 - (Continuagao) 
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Componentes 


Fun9ao 


Concentragao (%) 


Oleo de lanolina 


Emoliente 


2a7 


Oleato de Decila 


Emoliente 


10 a 20 


Abietato de Giicerila 


Emoliente 


0 a 3 

V/ n w 


Oieo Vegetal Hidrogenado 


Espessante 


0 1 a fl 


Polibuteno 


Ccmoactante 


n 1 a 


Miristato de Isopropila 


Emoliente 


n 1 2« ^ 

U, i a O 


Vitamina E 


/i>l III ICIwIIVCilO IIVIC7w 


U|U 1 a 1 


Rosinato de Giicerila / Mi- 
ristato de Octildodecila 


PnrmflHnr rfo filnriA 

I^WI II ICIUUI UC? IIIIMC? 


u a o 


Propilparabeno 


Conservante 


0,01 a 0,10 


Hidroxi Butil Tolueno 




u,ui a u,io 


Dioxido de Titanic 


Filtro Solar 


0 a2 


Octilmetoxiccinamato 


Flltro Solar 


0 a5 


Benzofenona 3 


Filtro Solar 


0a3 


Ativos 


Hidratantes 


Oa 1 


Pigmentos (organicos, Incr- 
ganicos, lacas e mica) 


Agentes de cor 


1 a 30 


Essencia 


Perfume 


0,1 a1 




O ensaio utillzou ainda uma foiha de marca Vitro-skin tamanho 
A4 para os testes. 

1 . Descri9ao dos ensaios e resultados obtidos 

Os batons termlnados foram separados em 5 pares, sendo cada 
par connpostp por urn batom da referida inven^ao e^'um batom da tecnica 
.anterior. Outro par foi constitui'do pelas amostras rotulad^s 'Bala do batom 
novo' (inveri^ao) e 'Bala do batom velho' (tecnica anterior).' ' 

1.1 Ensaios de deslizamento 

Oesllzamento controlado. 

Foram ensaiados dois pares de batons e o par de 'balas'. Cada 
par fol desllzado uma ijnica vez, verticalmente e simultaneamente, em pe- 
da9os de Vitro-skin de dimensoes 7,2 cm x 1,5 cm a uma velocidade de 0,5 



cm s*^ em maquina universal de ensaios. Cada pedago de Vitro-skin foi pe- 
sado antes e apos o deslizamento dos batons. As masses de amostra depo- 
sitadas nestes ensaios estao indicadas na Tabela 6 abaixo. 
Tabela 6: Massas de amostra depositadas sobre o substrate Vitro-skin nos 



5 ensaios de deslizamento em mdquina universal de ensaios. Duplicates. 



Batom 


Massa depositada, g 


Bala do batom velho 


1,42 


0,74 


Bala do batom novo . 


2,38 


1 ,92 .... 


Sem rotulo (*) . 


1.27 


1,70 


Cashmere (**) 


2,19 


2,38 


^luard (*) 


1,83 


1,60 


Georgette (**) 


1,82 


1,95 



(*) batom de acordo com a tecnica anterior 
(**) batom de acordo com a invengSo 

Pode-se ver nesta tabela que as massas de amostra deposita- 
das no Vitro-skin sao significativamente maiores no caso da amostra 'Bala 
de batom novo' do que para a 'Bala do batom velho'. Esta dlferen^a se re- 
pete muito bem para os batons 'Sem r6tulo' e 'Cashmere', e em manor grau 
para os batons 'Eluard' e 'Georgette'. Assumindo que os batons sao obtidos 
por formulagao das bases usadas nas 'Bales', pode-se discriminar perfeita- 
mente o batom 'Sem rotulo' como provenlente da base 'Bala de batom ve- 
lho', e o batom 'Cashmere' como provenlente da base 'Bala de batom novo'. 
A discrlmina9ao nao 6 t5o boa no caso dos batons 'Eluard' e 'Georgette', e 
deve ser atribufda ^scliferengas de formulagao. 

Pedagos de Vitro-skin coni batom foram montkdos em: scanner 
usando urn espagado.r de Vidro, aos pares. As figuras 1 e 2 sao as imagens 
obtidas Estas figuras mostram bem as diferengas na quantidade de produto 
deposltado em cada caso, concordando com os dados de gravlmetria. 

Outros peda9os de Vitro-skin foram montados entre ISmina e 
laminula e fotografados em estereomicroscdpio com campo escuro e ilumi- 
na^ao inferior. A figura 3 apresenta Imagens obtidas por estereomlcroscopia 
das amostras ensaiadas por deslizamento controlado com urn aumento 



aproximado de 30 vezes. Os resultados estao dispostos da seguinte forma: 
na parte de cima: 'Bala de batom velho' a esquerda, e 'Bala de batom novo' 
k direita; no meio: 'Sem r6tulo' k esquerda e 'Cashmere' h direlta; embalxo: 
'^luard' k esquerda e 'Georgette' k direita. 

Tal como nas imagens de scanner, as diferen9as no espalha- 
mento sao claras.,Com este aumento major pode-se percQber indfcios de 
diferenga na microestrutura das amostras, que sao confirmadas na analise 
porMEV. 

1.2 AnSfise de topografia por microscopia eletrdnica de varredura. 

As amostras obtidas nos ensaios de deslizamento controlado 
foram observadas em um microscopio eletrdnico JEOL JSM 840 A, no Labo- 
ratdrio de Microscopia Eletrdnica do Institute de Fisica da USP erri Sao 
Paulo. De cada amostra fol re^irado um peda90 de dimensdes 4 mm x 7 mm. 
Estes pedapos foram fixados com fita dupia face no porta-amostras, e reco- 
bertos com ouro por sputtering. O microscdpio fol operado a 25 kV e eor- 
rente de 6x1 0"*^ A. O registro das imagens fol feito em fllme fotogrdfico 
branco e preto de 135 mm, utillzando c§mera fotografica acoplada ao MEV. 
As figuras 5 a 9 sao representativas das observagoes feltas ao MEV. 

A figura 4 mostra a aparencia do Vitro-Skin™ ao microsc6plo 
otico aqui incorporada somente como ilustra9ao. Trata-se de um material 
bastante homogeneo nestes aumentos, com rugosidades. A figura 5A mos- 
tra a topografia do Vitro-Skin™ (superior) em que as rugosidades da superf f- 
cle estao melhores caracterizadas comparadas com a amostra "MP em bala" 
(inferior). s.. 

A figure 5B mostra o.aspecto da amostra 'MP em bala' espalha.- . 
da manualmente sobre o Vitro-Sk^n™. Observa-se que o produto espalha-se. 
pelp substrato deixando agregados de particulas de fomia bastante irregu- 
lar. 

As micrografias A e B da figura 6 mostram as amostras 'Bala do 
batom velho* e 'Bala do batom novo', respectivamente, sobre o Vitro-Skin™. 
Ambas micrografias estao rigorosamente no mesmo aumento. O espalha- 
mento observado para a 'Bala do batom velho' apresenta aglomerados de 



maior tamanho. As particulas sao arredondadas, fomecendo uma microes- 
trutura pouco definida. O deslizamento entre as diferentes camadas durante 
o espalhamento aparenta ser pouco uniforme. O espalhamento observado 
para a 'Bala do batom novo' mostra nialor uniformldade. As partfculas sao 
menores, melhores definidas e tambdm formam aglonrterados de menor ta- 
manho. Estes aglomerados aparentam boa coesao entre si, fomecendo 
maior uniformidade do espalheunento. Em maiores aumentos, n§o fotografa- 
dos, pode-se observer que a microestrutura da base nova apresenta um 
maior nfvel de estrutura9ao entre as partfculas. 

A observagao do espalhamento sobre o Vitro-Skin™ das amos- 
tras dos batons terminados mostrou resultados similares aos apresentados 
nas micrografias A e B da figura 6. Na figure 7A ("Sem rotulo") observa-se 
menor estruturagao da amostra e a formagao de uma camada mais fina 
ap6s o espalhamento do que na figura 9B ("Cashmere"). Na figura 7B ob- 
serva-se, novamente, maior uniformidade do espalhamento. 

As micrografias da figura 8 apresentam um aumento dues vezes 
maior que o obtido para as micrografias da figura 7, sendo as mesmas 
amostras. Estas micrografias confimnam o que foi mostrado na figura 7. A 
amostra da figura 8 A tern microestrutura menos estruturada e aparenta es- 
palhar em camadas mais fines (embora o espalhamento apresente boa coe- 
sao entre suas partfculas) do que a amostra da figura 8B. 

O par de micrografias apresentado na figura 9 mostra com maior 
nitidez as diferengas observadas anteriormente. A figura 9A apresenta es- 
palhamento sobre o Vitro-Skin™ de aglomerados maiores de partfculas, es- ^, 
«paihando-se de forrna menos refguiar e com menor estruturagao. A figurei^-ldB ' 
.apresenta aglomerados menores, maissunifonnemente espalhadbs e partf- 
culas de forma mais definida, mais estruturadas e com boa coesao entre si. 
1 . Conclusoes 

Os ensaios de deslizamento mostram que ha diferengas signifi- 
cativas entre os batons ensaiados quanto ao recobrlmento do substrate Vi- 
tro-skin^M. Em todos os cases os batons terminados compreendendo com- 
posi^des de acordo com a invengao recobrem mais uniformemente o subs- 
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trato. 

Os ensaios de gravimetria mostram que estas diferengas podem 
ser atribui'das a natureza das (ditas) bases. A Bala do batom novo' deposita 
cerca de duas vezes mais produto do que a Bala do batom velho* sobre o 
substrato em uma ijnica passada com velocidade e forga controladas. 

Os ensaios de microscopia eletrdnica de varredura mostram que 
a microestrutura das (dItas) bases e diferente, apos espalhamento sobre 
Vitro-skin™. A Bala do batom velho' espalha-se com forma9ao de aglome- 
rados maiores, com pouca estruturagao, mas com boa coesao entre as par- 
tfculas. A Bala do batom novo* espalha-se mais dense e uniformemente, 
com formagao de aglomerados menores, apresentando melhor estruturagao. 
As diferengas na estruturagao sao observadas tambem para os batons ter- 
minados. Depots de espalhados, os batons terminados provenientes da 
Bala de batom novo' apresentam microestrutura muito mais unifonme que os 
batons provenientes da base 'Bala de batom velho'. 

Desta forma, o maior e melhor espalhamento dos batons de 
acordo com a presente Invengao em relagao aos batons de composigao co- 
nhecida do estado da tecnica pode ser diretamente relacionado com as dife- 
rentes microestruturas das respect! vas bases. 



REIVINDICAQOES 

1. Composi9ao cosmetica solida caracterizada pelo fato de 
compreender, como agente de estruturai uma combinagao consistindo em 
um polfmero de cadeia linear saturada e um agente aglutinante para aquele 
polfmero que consiste em um glicerfdeo. 

2. Composigao de acordo com a reivindicagao 1 , caracterizada 
pelo fato de que o polfmero de cadeia linear saturada e polietileno linear 
saturado. 

3. Composigao de acordo com a reivindicagao 2, caracterizada 
pelo fato de que o polietileno linear saturado tem um peso molecular de 
aproximadamente 400. 

4. Composigao de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 
1 a 3, caracterizada pelo fato de que o aglutinante e triberrenina. 

5. Composigao de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 
1 a 4, caracterizada pelo fato de que o polfmero de cadeia linear saturado 
esXA presente em uma proporgao na faixa de 2 a 20%, em peso, com base 
no peso total da composigao. 

6. Composigao de acordo com qualquer uma das reivindicagoes 
1 a 5, caracterizada pelo fato de que o aglutinante estd presente em uma 
faixa de 3 a 15%, em peso, com base no peso total da composigao. 

7. Composigao de acordo com qualquer uma das reivindicagSes 
1 a 6, caracterizada pelo fato de estar na forma de um batom para os Idbios. 
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RESUMO / 
Patente de Invengao: "COMPOSIQAO COSMETiCA SOLIDA". 

A presente mvenfao^efere-se a uma composifao cosmetica 
sdlida compreendendo, como agente de estrutura, uma combinagao consis- 
tindo em um polfmero de cadeia linear saturada e um agente aglutinante 
para aquele polfmero. 

A composigao da lnven9ao apresenta uma estrutura rigida, mol- 
dAvel e estavel sendo adequada para apllcagao corho, por exempio, batom. 
blush, sombra, base em bastao, protetores labials (com ou sem cor), deso- 
dorantes, perfumes entre outros. 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE.CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SmES 



a FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 



UXINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



BEST AVAILABLE IMAGES 





